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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines gekuhlten Ringtragers nach 
dem Oberbegriff des Anspruches 1 . 

Aus dem Stand der Technik ist es aligemein bekannt, bei im Giefcverfahren 
herzustellenden Kuhlkanalkolben den hierbei vorgesehenen Kuhlkanal als gepressten 
Salzkern vorzuformen und uber Pinolen in der Giefcform zu befestigen, bevor die 
Schmelze in die GieBform eingefullt wird. Urn diesen Kuhlkanal derart anzuordnen, dass 
ein thermisch besonders belasteter Ringtrager hierdurch bevorzugt gekuhlt wird, wird in 
der franzosischen Patentschrift 2.044.242 ein Ringtrager fur den Kolben eines 
Verbrennungsmotors vorgeschlagen, der auf seiner Innenseite eine nach unten offene 
Ausnehmung aufweist Diese Ausnehmung wird zunachst mit einem gut auflosbaren 
Material gefullt, bevor der Ringtrager, ohne zuvor in ein Alfinbad eingetaucht worden zu 
sein, in die Gussform fur einen Kolben gelegt wird, wonach durch Einfullen von 
flussigem Metall in die Gussform der Kolben hergestellt wird. Dadurch, dass hierbei das 
Alfinieren des Ringtragers unterbleibt, ergibt sich bei dem bekannten Verfahren keine 
ausreichend feste Bindung zwischen dem Ringtrager und dem gegossenen Kolben, 
sodass bei der Benutzung des aus dem Stand der Technik bekannten Kolbens in einem 
Verbrennungsmotor Funktionsprobleme zu erwarten sind. 



Im Anschluss daran wird das Material mittels einer geeigneten Flussigkeit aufgelost und 

• aus der Ausnehmung des Ringtragers entfernt, sodass sich hierbei im Kolben ein 
Kuhlkanal ergibt Dem genannten Stand der Technik sind keinerlei Angaben zu 
entnehmen, welcher Art das Material ist, das in die Ausnehmung gefullt wird, und mit 
welcher Flussigkeit dieses Material auflosbar ist. Zudem hat das aus dem Stand der 
Technik bekannte Verfahren zur Herstellung eines Kuhlkanalkolbens den Nachteil, dass 
sich bei einem einfachen Fullen der Ausnehmung zwischen der Wandung der 
Ausnehmung und dem dabei verwendeten Material Hohlraume bilden konnen, die beim 
anschliefcenden GieGen des Kuhlkanalkolbens mit der Metallschmelze gefullt werden, 
wodurch sich der Querschnitt des gebildeten Kuhlkanals verringert. 

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung das Problem zugrunde, das bekannte Verfahren 
zur Herstellung eines Ringtragers mit einem Kuhlkanal insoweit zu verbessern, dass es 
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auf einfache Weise ausfuhrbar ist, und dass es die Nachteile des Standes der Technik 
vermeidet. 

Dieses Problem wird mit einem Verfahren zur Herstellung eines gekuhlten Ringtragers 
mit den Merkmalen nach dem Kennzeichen des Anspruches 1 gelost. Dadurch, dass 
hierbei die auf dem Ringtragerrucken eingearbeitete Eindrehung als Form dient, in die 
das Salzgranulat zur Bildung eines Salzkernes eingepresst wird, nimmt der Salzkern 
genau die Form der Eindrehung an, sodass sich keinerlei Hohlraume zwischen Salzkern 
und Eindrehung bilden konnen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird in die Eindrehung ein fertig 
gepresster Salzkern eingelegt, der in der Halterung uber eine Klebeverbindung befestigt 

•wird. Das Verfahren zur Herstellung eines Ringtragers mit einem Kuhlkanal wird 
hierdurch sehr vereinfacht und damit auch verbilligt. 

Das erfindungsgemafce Verfahren wird anhand einiger Zeichnungen naher erlautert. Es 
zeigen 

Fig. 1 einen Schnitt durch einen Ringtrager mit einer Eindrehung zur Aufnahme eines 
Salzkernes und 

Fig. 2 eine vergro&erte Darstellung eines in Fig. 1 mit A gekennzeichneten Bereiches 
des Ringtragers. 

Ein in Fig. 1 im Schnitt dargestellter Ringtrager 1 fur einen auf seiner Au&enseite 

•angeordneten Kolbenring 2 weist auf seinem Ringtragerrucken 3 eine Eindrehung 4 in 
Form einer nach unten offenen Ausnehmung auf. Hergestellt ist der Ringtrager 1 auf 
bekannte Weise aus einer aus Grauguss mit einem 18%igen Nickelanteil bestehenden 
Legierung. 

Im Rahmen des Herstellungsverfahrens eines mit dem Ringtrager 1 ausgerusteten 
Kolbens wird der Ringtrager 1 in eine Gussform eingelegt, die bspw. mit Aluminium 
ausgefullt wird. Urn hierbei zu erreichen, dass die Eindrehung 4 nicht mit Aluminium 
aufgefullt wird, sondern beim fertigen Kolben als Kuhlkanal 6 zur Verfugung steht, wird in 
einem ersten Schritt des erfindungsgemafcen Verfahren Salzgranulat mit einem Druck 
von 100 bis 300 N/mm 2 in die Eindrehung 4 eingepresst, sodass sich aus dem 
Salzgranulat ein Salzkern 5 bildet. Durch einen Volumenverlust des Salzgranulats konnen 




sich hierbei Gberstehende Stege an der Wandung des Kuhlkanals 6 ergeben.die bei 
Bedarf abgedreht werden. 

Alternativ hierzu kann in die Eindrehung 4 auch ein fertig gepresster Salzkern 5 eingelegt 
werden. Die Halterung des Saizkernes in der Eindrehung 4 kann dann uber eine 
Klebeverbindung erfolgen. 

In einem zweiten Verfahrensschritt wird der aus dem Ringtrager 1 und dem Salzkern 5 
bestehende Verbund auf eine Temperatur von 200 °C bis 250 °C vorgewarmt, bevor der 
Ringtrager-Salzkern-Verbund in einem dritten Verfahrensschritt 2 V 2 bis 5 V 2 Minuten 
lang in ein Alfinbad eingetaucht wird, das aus einer ca 730 °C heilSen 
Aluminiumschmelze besteht. Der Sinn hiervon besteht darin, dass im darauf folgenden 

•Verfahrensschritt zur Herstellung eines Aluminiumkolbens nach dem Einlegen des 
Ringtragers 1 in ein Giefcwerkzeug und dem Giefcen des Kolbens sich das dabei 
verwendete Aluminium gut mit der Graugusslegierung, aus der der Ringtrager 1 besteht, 
verbindet. 

Im Anschluss an den Giefcvorgang zur Herstellung des Aluminiumkolbens werden in 
dem noch mit dem Salzkern 5 ausgefullten Kuhlkanal 6 ein Zu- und ein Ablauf gebohrt, 
wodurch es moglich wird, den Salzkern 5 unter Verwendung von Wasser aus dem 
Kuhlkanal 6 auszulosen. 

Fig. 2 zeigt eine vergrdfcerte Darstellung eines in Fig. 1 mit A gekennzeichneten 

•Bereiches, in dem der Ringtrager 1 mit dem Kolbenring 2 , die auf seinem Riicken 3 
angebrachte Eindrehung 4 und der darin eingepresste Salzkern 5 deutlich erkennbar 
sind. 



Bezugszeichenliste: 

A Bereich 

1 Ringtrager 

2 Kolbenring 

3 Ringtragerrucken 

4 Eindrehung 

5 Salzkern 

6 Kuhlkanal 




Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines gekiihlten Ringtragers (1) bestehend aus einer 
Graugusslegierung mit einem Nickelanteil fur einen im Giefcverfahren 
herzustellenden Aluminium-Kolben eines Verbrennungsmotors mit einem auf dem 
Ringtragerrucken (3) als eine nach unten offene Eindrehung (4) ausgebildeten 
Kiihlkanal (6), gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

- in die Eindrehung (4) wird Salzgranulat mit einem Druck von 100 bis 300 N/mm 2 
eingepresst, sodass sich in der Eindrehung (4) ein Salzkern (5) bildet; 

- der aus Ringtrager (1) und Salzkern (5) bestehende Verbund wird auf eine 
Temperatur von 200 bis 250 °C vorgewarmt; 

• - der aus Ringtrager (1) und Salzkern (5) bestehende Verbund wird in ein aus einer 
Aluminiumschmelze bestehendes Alfinbad getaucht. 

2. Verfahren zur Herstellung eines gekiihlten Ringtragers (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der aus Ringtrager (1) und Salzkern (5) 
bestehende Verbund 2 7 2 bis 5 7 2 Minuten lang in ein aus einer 
Aluminiumschmelze bestehendes Alfinbad getaucht wird. 

Verfahren zur Herstellung eines gekiihlten Ringtragers (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass in die Eindrehung (4) ein fertig gepresster Salzkern 
(5) eingelegt wird, der in der Halterung (4) Qber eine Klebeverbindung befestigt 
wird. 





Zusammenfassung 

Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung eines gekuhlten Ringtragers (1) fur 
einen im Giefcverfahren herzustellenden Aluminium-Kolben eines Verbrennungsmotors 
mit einem auf dem Ringtragerrucken (3) als eine nach unten offene Eindrehung (4) 
ausgebildeten Kuhlkanal (6). In die Eindrehung (4) wird zu diesem Zweck Salzgranulat 
mit einem Druck von 100 bis 300 N/mm 2 eingepresst, sodass sich in der Eindrehung (4) 
ein Salzkern (5) bildet. 

Fig. 2 




